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(§) Verfahren zur Verbesserung von Lederfarbungen von 
nachgegerbtem Oder nachgegerbtem, gefettetem und ge- 
faii}tem Leder unter Verwendung einer Pigmentdispersion, 
umfassend die Mafinahmen: 

- Vorbehandeln des Laders mit einer anlonischen^ kolloida- 
len Silikatiosung und 

- anschlie&end Farben des Leders unter Verwendung einer 
Pigmentdtspersion 

- und gegebenenfalls wahrend oder na^ dam Farben 
Zugabe eines Fixiermittels. 
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Beschreibting 

Die Lederbearbehimg laBt sdi in drd Scfaritte unteiteileii: 

1) Wasserwericstatt : Ker wird die Rohhaut gegerfat 

2) Nafizuiichtung: Das gegerbte Leder, meist Quromleder wild zim§dist nach gegerbt, gefettet imd an- 
schlieBend ge^rbt 

3) Zurichtung: Diese MaBnahme dient zum Sdiutz des Leders und zur Besehigung von Qualitatsmangeln 
des Leders, z. R duixdi Auftragen einer Polymerschicht, Behandein des Leders mit etner Pigmentdispersion» 
einem Binder, z. B. Pollyacrylat, Po^utad^en* Polyurethan und dem sogenannten Top» z. B. einem Lack oder 
einemWadis. 

Bisher war es Qbtich zur Beseitigung von Ledermangefai die unter Sdiritt 3 bescfariebenen MaBnahmen zu 
eigreif en. Es hat sicb jedoch gezeigt, daB die Qualittt des dabei erhaltenen Leders geringer ist als die eines mit 
denSduitten 1 und 2 hergesteUten Leders. 

Andererseits sind die Lederhersteller, bedingt durch die oftmals unzureichende HautqualitSt, gezwungen neue 
Farbemethoden zu entwickein, die es eriauben, auch aus weniger guten, narbengeschadigten Hiuten ausge- 
zeichnete Ferti^eder hmnistellen, ohne eine egalisierende plastikartige Zurichtung aufttagen zu miissen. 

Aultgabe der vorli^enden Erfindung ist es ein Verf ahren zur Verfuigung zu steHeQ, mit dem die QualitatsmSn* 
gel der Rohhaut nadi der NaBzurichtung beseitigt werden konnen, ohne den znsatzlichen Schritt der Zurichtung 
m Kauf nehmen zu mOssen. 

Im aDgemeinm erfolgt die Lederl^Mung durdi Badpigmendemxig (EP- A-0 350 803 und EP-A^ 414 117) oder 
mittels Ausziehverfofaren(EP-A-0 377 409, EP-A-0 433 229 und EP-A-0 497 238). 

EP-A*0 583 697 besdveibt an Verfahren zur Chromspar- und Chn>mfiU]geri>ung, be! dem man <£e gepickel- 
ten BldBen im Pickelbad zun§chst mit dner aiuonischaip fcoDoidalen SiGkatldsung und nachfolgender Zugabe 
einer Aldehyd- und/oder Ketocarbonsaure vorbehandelt und ansdsIieBendgai>t 

Die Auf^be der vorliegenden ErfinduDg wird dadurdi geldst, daB im Rahmen LederfSribung bei d^ 
HaBzurichtung das Leder vor der I^rbung mit emer anioniscfaen. koUoidalen SSikatldsung vorbehandelt wild. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verhtlven zur Verbesseruig von Leder£M»ungen von nadigegeriitem oder 
nachgegerbtem, gefettetan und gefiUbton Leder uDSer Verwendung dner Pigmentdispersion umfossend die 
MaBnahmen: 

— Vorbehandeln des Leders mit einer anionischezi« koUoidalen Sifikatldsung und 

— anschlieBend Farben des Leders unter Verwendung einer Pigmentdispersion 
' und gegebenenf ails wShrend oder nach dem I^ben Zugabe eines Fbdmnittels. 

Als anionische kolloidale Silikatldsungen werden ubiicherweise wafirige Dispersionen von koUcHdal verteiiten, 
anionisch auf geladenen Silidumdioxid-Teildien, bevorzugt sogenannte Kieselsole, eingesetzt 

Die w§Brigen Dispersionen werden ubiicherweise durch "in-situ''-Wachstum von Silidumdioxid-Mikrokeimen 
und nicht durch Redisper^eren von bereits gebildeten Partikeln hergesteltt Die so hergesteDten Silidumdioxid- 
Teilchen smd porenfrei und amorph. Durch Wachstumssteuerung, z. B. uber pH-Veriau^ Temperaturveriauf und 
RGhrgesdiwindigkeit w^luwd der Falhmgsreakdon kdmien Disperaonen verschiedener TdlchengrdBe bzw. 
unterschiedlicher spezifisdier Oberflache hei^esteDt werden. Falls erforderlich werden die Disperdonen mit 
oi:ganisdien oder anorganischen Basen, wie Anunoniak, Amines z. B, Ethanc^amine sowie Natrium-, Kalium- 
oder lithiumhydroxid, stabilisiert 

Die Sifidumdioxid-Teilchen besitzen ubiicherweise dne TeilchengrdBe zwischen 5 und 135 nm, vorzugsweise 
5 bis 90 nm und dne spezifisdie Oberfiache zwischen 50 und 500 mVg, vorzugswdse zwischen 100 und 150 m^/g. 
Der pH-Wert der Disperdon Uegt im allgemeinen zwisdien 5 und 10. 

Zu den-wSBrigen Dispersionen von koHoidal verteilten, ani<Hiisch aufgeladenen Silidumdioxid-Teilchen z^h- 
len bevorzugt sogenannte Ki^eisole, wie sie aus Ralph K. n^. The Chemistry of Silidum, John Wiley and Sons; 
New York 1979 bekannt sind. Auf die HnsteDung uml ESgenschaften (fieser Kiesdsole wird in K^itd 4, Seiten 
312 bis 461 eingegangen. Derartige Kiesdsole sind unter der Bezeichnnng ^Klebosol (Warenzddien der Sod6t6 
Fhmcaise Hoedist) erhSitlidi und in der Broschure der Sod6t6 Francaise Hoedist "Klebosol» sols de sOioesilica- 
sols-Kieselsole" besduieben. 

Als anionische kolloidale SHikadosungen werden im aDgemdnen 5 bis 65 gew.-%ige> vorzugsweise 20 bis 40 
gew.*9^ige waBrige Dispersionen von koQoidal verteiiten, anionisch aufgeladenen Sffidumdicnid-Teilchen ver- 
wendet 

Bd der Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfahrens werden die nachgegerbten bzw. nadigegerbten, 
gefetteten und ge^rbten Leder bevorzugt mit 0^—6 Gew.-%, besonders bevorzugt mit 1—3 Gew.-%, bezogen 
auf das Falzgewidit, von Mischungen amonisdier, koUoidaler SiUkaddsungen mit untersdiiedlidier Teilchengrd- 
Be on Berdch von 5 bis 135 nm vorbehandelt 

Bevorzugt besteht die Mischung aus gleichen Tdlen einer SOikatldsiuig mit SHidumdioxid-Tdlchen mit einer 
TeilchengroBe von 5 bis 13 nm und einer Slikatldsung ist Silidumdioxid-Tdlcfaen nut einer TdlchengrdBe von 
50bis99iun. 

Das Farben der Leders unter Verwendung iner Pigmentdispersion ist bekannt Hierzu eignen sidi sowohl die 
Badpigmentierung gemafi EP-A-0 350 803 und EP-A-0 414 117 als auch das Ausziehverfahren gemaB EP- 
A-0 377 409, EP-A-0 433 229 und EP-A-O 497 238. 

Zur Fixierung der eingesetzten Pigmente erfolgt gegd^enenfalls wahrend oder nach dem Flufaen die Zugabe 
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eines Fixiermittels. Bevorzugte Fixiennittel sind Melaminharze, besonders bevorzngt amphot re oder amoni- 
sdie Mdaminharze. Oblidierweise werden die Fbdermhtel hn Faibebzd in einer Menge von G^— 5 Gew.-%» 
bevorzugt 0,5^3 Gew.-%, bezogen auf das Faizgewicht, eingesetzt 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens werden sehr gldchmaSig ge&bte, gut gedeckte Leder ^halten, 
die ausgezeidmete Nafi- und Trockenr^editheiten aufweiseo. 

Beispiele 

Beispld 1 

Material: Schuhoberieder 
Falzstarke: 1 ,8 - 2,0 mm 

Prozentangaben beziehen sich auf das Falzgewicht 
Nachgerbung^ Farbung und Fettung betriebsublich 
PIgmentierung: 1 50 % Wasser 48 - SO^'C 

t % kolloidale Silikatiosung 5-13 nm 



1 % kolioidale Silikatiosung 50 - 90 nm 20 min 

+ 1,5 % Pigmentmischung 20 min 

-I- 1 % Melaminharz 20 min 

+ 0,5 % Ameisensaure 85 % 15 min 

+ 0,2-0,5 % Ameisensaure 85 % 15 min 



pH-Wert 3,3 - 3,5; Weiterbearbeltung wfe ubiich 

Beispid2 

Material: Polsterfeder (Mobel, Automobil, Flugzeug) 
Falzstarke: 0,9-1,1 mm 

Prozentangaben beziehen sich auf das Falzgewicht 
ISIachgerbung, Farbung und Fettung betriebsublich 
Pigmentierung: 200 % Wasser 48 - SO^'C 



0,5 % Glyoxylsaure {40 %ig} 1 5 min 

+ 0,5 % kolloidale Silikatiosung 5 - 13 nm 

+ 0,5 % koHoidale Silikatiosung 50 - 90 nm 30 min 

+ 2 % Pigmentmischung 20 min 

+ 1 % Melaminharz 20 min 

+ 0,5 % Ameisensaure {85 %ig) 15 min 

+ 0,2-0,5 % Ameisensaure (85 %ig) 15 min 



pH-Wert 3,3 - 3,5; Weiterbearbeitung wie ubiich 
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Beispiel3 

Material: Hirschbekleidungs- und Handschuhleder 
Prqzentangaben beziehen sich auf das Trockengewicht 
Broschur: wie Qblich 
Farbung: 100 % 
Pigmentierung: 1 % Ameisensaure (85 %ig} 20 min 

-5- 1 % kolloidale Silikatlosung 5 - 1 3 nm 

1 % kolloidale Siiikatlosung 50 - 90 nm 20 min 
+ 3 % Farbstoff 

2 % Pigment 30 min 

20 

-i- 1 2 % Fettlicker 

3 % Ameisensaure 30 min 
^ 4- 1 % kolloidale Sifikatiosung 5-13 nm 

1 % kolloidale Silikatlosung 50 - 90 nm 20 min 

4- 4. % Pigment 

30 

In 2 Anteiien a 20 min zugeben 40 min 

4- 2 % Melaminharz 
35 . + 2 % Ameisensaure (85 %ig) 20 min 

+ 2 % Ameisensaure (85 %ig) 20 min 

End-pH 3,3 - 3,5 

kalt spulen (20*'C]; Weiterbearbeitung wie ubiich 



45 



50 



55 



60 



es 
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Beispiel4 

Material: Taschnerleder 

5 

Falzstarke: 1,1 - 1,3 mm 

Prozentangaben beziehen sich auf das Falzgewicht 

Nachgerbung, Farbung und Fettung betriebsublich lo 
Pigmentierung: 200 % Wasser 45*0 

1 % chromhaltiger synthetischer Gerbstoff 25 min 

15 

1 % Polymerisationsprodukt auf Acrylamfdbasis 1 5 mIn 

2 % Pigmentmischung 

in 2 Anteiien d 25 min 50 min ao 

1 % IV^elaminharz 1 5 min 

4- 1 % kolloidaie Silikatlosung 

5-13/50-90nm 15 min 

+ 1 % Ameisensaure (85 %ig) 20 min 

+ 1 % Ameisensaure (85 %lg) 20 min so 

End-pH 3,3-3,5 

kaJt spulen [20* C); Weiterbearbeitung wie ubUch. 

35 

BeispielS 

Material: Schaf-Bekleidungsnappa ^ 
Prozentangaben bezielien sich auf das NaSge\A^cht 

Nachgerbung und Penetrationsfarbung betrlebsOblich 45 
Pigmentierung: 250 % Wasser 45 - 50* C 

1 % kolloidaie Silikatlosung 5-13 nm ... 
1 % kolloidaie Silikatlosung 50 * 90 nm ^ 
'2 % Farbstoff 20 min 

+ 2 % Pigment 55 
1 % Melaminharz 

10,% Fetdicker 40 min 

+ 1 % Ameisensaure (85 %ig) 30 min ^ 

+ 1 % Ameisensaure (85 %ig) 30 min 

End*pH 3,3 - 3,5 65 
kalt spulen (20'' C}; Weiterbearbeitung wie ubiich 
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I^tentanspruche 

1. Verfohren zur Verbessemng von Leder^rbiingen von nachgegerbtem oder nachgegerbtem, gef ettetem 
und ge&fotem Leder unter Verwendung einer Piginentctispersion umf assend die MaBnahmen; 

— Vorbehanddn des LedCTs mh dner anionischen,konoidalen Silikatlosung and 

— anscblieBead Firben des Leders unter Vemrendimg einer Pigmentifisperaon 
und gegebenenf alls wahrend oder nacfa dem Farben Zugabe eines Rxiennittels. 

2. Verfiahren nadi Anspruch 1, dadordi gekennzeichnet» daB aJs Silikatldsung die wiBrige Dispersion von 
koHoidai verteilten, anionisch aufigeladenen Silichimdioadd-Teilcheiv bevorzugt Kieselsole^ eingesetzt wird. 

3. Verfaliren nach Anspruch 1 oder 2; dadurdi gekennzeidinel; daB die waBrige I^sperdon Slicium£o»d- 
TeQchen mit einer TeilcfaengroBe zwischen 5 und 135 nm, bevorzugt 5 bis 90 nm und msr spedfisdien 

' Oberflache von 50 bis 500 mV& bevcM^gt 100 bis ft50 mVg, enthait 

4. Verf ahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dafi die waBrige Dispersion eine Konzentra- 
tion von 5 bis 65 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Ge^imtgewicfat der Dispersion, an 
koUoidal verteilten, anionisch aufgeladenen Siliciumdioxid-Teflchen besitzt 

5. Verfahren nadi emem der Anspruche I bis 4» dadurch gekennzeichnet» daB das Leder mit 0^ bis 
6 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Falzgewicht, emer anionischen, kolloidalen Silikatld- 
sung mit unterschiedlicher Teilchengrofie im Bereidi von 5 bis 135 nm, bevorzugt 5 bis 90 nm behandeln 
wird 

6. Verfahren nadi Anspruch 5, dadurdi gekennzeichnet, daB dne Mischung aus gleichen Teilen einer 
Silikatl6sung mit Silidumdk>xid-Teiichen mit einer TeilchengrdBe von 5 bis 13 nm und dner Silikatldsung 
mit Silidumdioxid-Teildien mit einer TeilchengrdBe von 50 bis 90 nm eingesetzt wird. 

7. Verfebien nach einem der AnqirQche 1 Ins 6^ dadurch gekennzeidmet, daB als Fixiermittd 
harz dngesetzt wird. 

8l Verfahren nadi dnem d^ Anspriidie 1 bis 7, dadurch gekennzddmet, daB dn anionisches oder an4>hote- 
res Melaminhaiz dngesetzt wird. 

9. Verfahren nach dnem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet; daB die dngesetzte Melaminharz- 
meogc 0,3—5 Gew.-%, bezogen auf das Fategewicht, betragt 
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